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<g) Verfahren zur Herstellung von hellfarbigen Olsauresulfonaten 

Ein Verf ahren zur Herstellung von hellfarbigen Olsauresul- 
fonaten durch kontinuierliche Sulfonierong einer techni- 
schen Olsaure mit einem 6lsauregehaK von 65 bis 85 Gew.- 
% und einem Unolaauregehalt von bis zu 13 Gew.-<*> mit gas- 
fdrmigem Schwefettrioxid in einem MolverhShnis von tech- 
nischer Olseure zu Schwefettrioxid von 1 : 0,8 bis 1 : 1,0. Neu- 
tralisation und Hydrolyse das sauren Sulfonierungsproduk- 
tes mit waRrigen Basen und Bleichung des neutralisierten 
und hydrolyaierten Sulfonierungsproduktes liefert Otsaure- 
sulfonate mit Klettf arbzahlen von hdchstens 100. 
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Beschreibung 

Farbe der dabei crhaltenen Olsauresulfonate: 

, Die Faroe der ^ 
Komaktzeit im Reaktor und ^Temperature Schwefeltrioxid, 

- 135 E&S.^^ ™< n bei nur gerin8er 

Steigerung des Umsetzungsgrades ergebcn . ^jyungesattigten Fettsauren in 

15 Fettsauren zu schlechten Farben der Sulfonierungsprodukte f Qhrt 

Es gib, auf den, Markt zahlreiche .echnische <*»^ 
na,GrLenRohstoffen™^ nach dem aus der GB-PC 

Schwefchrioxid als Sulfonierungsmittel crhahen lassen. 
Das Verfahren der Erfindung umfafli die folgenden Stufen: 

Qblicherweise in technischen OUaurequahtaten als Begle.tstof e ™™™»™ e l*^^ uimt . zieifach 
die bevorzugt nicht mehr als 2 Gew.-% fc* 11 ?**- „ f . erhaltene saure Sulfonierungsprodukt mit 

.Ta^n^ht.durchEntfernunBvonWasser.tB.durchDestiUation.konzentriertwerden. . 
™ S .rfS^de. einglng "diskutienen Standes der Technik nicht zu erwarten gewesen. daO die ^Sulfome- 
ruS »o" tecShen Olsiuref ualitaten mi, einem Linolsauregehalt bis zu 13 Gew,% msbesondere^ un i Bere ch 
von 4 1 2 Gew? %. bezogen auf das GesamtgeWich, der technischen Olsaure. die Herstellung von ble,chbaren 

^T^^^^^^o^ des Verfahrens der Erfindung sulfonier, man erne technische 
Olf/uS die einen Unoiauregehal, im Bereich von 4 bis 13 Gew.%. bezogen auf das Gesam,gew,ch, der 

'tS'e^ Ausfuhrungsform der Erfindung sulfonier, man * fM^OUn 

mi, dem gasformigen Schwefeltrioxid in einem Molverhaltnis von in der techmschen Ols&ure ™rhandenen 
olefin^hirDoppllbindungen zu Schwefeltrioxid im Bereich von 1 :0<>0 bis 038. Innerhalb dieses Bere.ches 
, lassen sich nach dem Bleichen besonders hell gefarbte Olsauresulfonate erhalten. ,„„,„„,. 
We Sulfonierungsstufe des Verfahrens der Erfindung kann in den Obhchen Reaktoren fur d.e Umsetzung 
geeigneYe ReakiaSdenmitgas^ 

C. Dieckelmann. H.J. Heinz. The Basics of Industrial Oleochemistry. Peter Pomp GmbH & 111 bis 128 (1988) 
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Umnetztrennung und/oder Fettspawung u^.-nen die nach dem Blei- 

unT« Luftzutrittgelagert worden BL le chmsche Olsauresulfonate hersteUeii. 

- eine mOgWchst fnsch destiiuerie ^nrechend 0,5 bis 4, insbe- 
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Nr.1:aus Rindertalg 
Nr.2:ausOlivendl 
Nr. 3: aus Sonnenblumendl 

Nr. 4: aus PalmkeroOl 50 
Nr,5:ausOUvcn6l 
Nr.6: aus Rindertalg 
Nr. 7: aus Rindertalg 



int. r.aua ixu.«w — 0 , , 

Natronlauge enthielt, aufgefangcn una anscmicu 
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Wasserstolfperoxid. bezogen auf alcive Substanz. zugesetzt in Form einer 35 Cew..<*-igen waBrigen Wasse, 

in Wasscr k .argel6s, f ProduW.e erhaUca Das mi, der O.sSure Nr. 4 gem^ 
Tabelle 1 erhaltene Produkt wies die folgenden Kennzahlen auf: 

5 waschaktive Substanz (nach Epton; MG - 405) 37,0% 
unsulfonierbare Substanz (Petrolether-Extrakt) 

Natriumsulfat 461% 

Trockenrflckstand ' 
10 Klett-Farbzahl (1 cm-Rundkuvette) 

Die Bestimmung der Klett-Farbzahl erfolgte in einem Klett-Summerson-Pbotometer mil Blaufilter (400 bis 

nen Klett -Faf taahkr .and « TabeH ' 2 ™~ ; yon sech$ Monaten im Vergleich zu einer fnsch dest.lherten 
Ve«uchenmitderOl$aureNr.6,aaBeine wgerze i»on«c F _ rh „ h i en f flhrL Bereits ene Lagerzeit von 

Qber 13% Olsauresulfonatcdie nichl mehr bleichbar sind. 

Tabelle 1 

25 Eingesetzte technische Olsauren 
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Zusammen- Olsiure Nr. 
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seuung 



1 2 



C„ 0.1 

Cm 2.7 

Ci«' 0.8 

C,5 0.5 



9«. 4 A !r *», S W W 

02 1.2 



C„' 5.4 
d >3 



Cw U> 

40 CV 733 

C." 8,7 

Cu'" 1.0 

Co 0,1 

Cm' I..J 

45 SZ 201.7 

JZ 93.5 
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03 
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< 1 
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1.0 


68,7 


823 


80,0 


10,1 


8,4 


11,0 


0,5 


< 1 


0,2 


03 


0,1 


0.2 


0,4 


< 1 


0,2 


200,0 


1963 


199^ 


85.1 


863 


923 



0.4 
2.1 
03 
0.4 

43 4.6 



13 0$ 

82,7 70,7 

8,1 U3 

0,7 0,6 

03 0,2 

03 13 

194,7 200,4 

923 93,8 
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103 
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199 
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Tabelle 2 

EinnuDvo.UgcrzeitenundMo.verh^sen aufdicKlctt.Farbxahl 

Sulfiergrad KkH-Farbzahl 



A 



1 0 0,98 M2 » '° 

1 Sd 85 • « 

i 2 °^ Qic 21 

a 0 O 94 gj 23 

I 0 °* 2 £i 98 

S 6 2S 886 165 

5 6 SS S 

7 - 0,94 90 ' 5 
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Patentanspruchc 25 

gas.5rm.gen Schwefeltnoxid m e »n e ™. M °' v *% a "" L °" , . 0 90 bis 1 : 0,98 sulfonieit. . 
rungineineipFalirilmreaktordurchfQhrt bU 4 dadurch gekennzeichnei, daB man fiir d.e 

sr,.^^^^ — — — • * -~ 

ncutralisiert und hydrolysiert A n < nriic he 1 bis 7 dadurch gekennzeichnei, daB man die sauren 

gelagert worden ist lKkn dadurch eekennzeichnet, daB man technische 
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hdchstensSO.aufweisen. 
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